Amended Table III 



Table III Composition of ingredients used as antiscorch materials 



Producer 


jNatne 


Ingredients 


State 


Akcros 


Lankromark LZB287 


1 ) Barium oleate 
Barium t-butylbenzoate 


40% 


Liquid 


2) Zinc 2-ethylhexanoate 


5-10% 


3) Phosphite esters 


20-40% 


4) 2-(2-butoxyethoxy) ethanol 


5-10% 


5) Phenol 


5-10% 


Lankromark LZB4 1 3 


1) Barium 2- 
ethylhexanoate 
Barium oleate 
Banum t-butylbenzoate 


20% 


Liquid 


2) Zinc 2-ethylhexanoate 


1-5% 


3) Zinc t-butylbenzanoate 


1-5% 


A \ TNI 1 " J- J. 

4) Phosphite esters 


20-40% 


5) [Trisnonylphenyl 
phosphate] Tris(nonvlphenvn 
phosphite 


1-5% 


6) 2-(2-butoxyethoxy ethanol) 




Lankromark: l/jD i Jo 


1) Banum compounds 
(% as barium metal) 


2-15% 


T iniiirl 


2) Phenol 


1-5% 


Lankroflex E2307 


1) bpoxiQisea soya bean on 


^ QQO/ 

/o 


i^iquiu 


TinstabBTS71S 


1) n-Butyltin tris (2- 
ethylhexylthio-glycolate) 


-20 % 


Liquid 


2) Di-n-butyltin bis (2- 
ethylhexylthio-glycolate) 


-70% 


Tinstab BM270 


1) Di-n-butyhin bis 
(methylmaleate) 


-95% 


Liquid 


Shell 


Epoxy 828 




-100% 


Liquid 




Goldschmidt 


Ortegol AOl 


Steric hindered phenol 

derivate 


66.7% 




Alkylated diphenylamine 


33.3% 




Ortegol A05 


Steric hindered phenol 
derivate 


70-72% 




Alkylated diphenylamine 


20-22% 




Crompton 


Mark CZ 400 

(Ca/Zn stabilizer) 


2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 


<10% 


Liquid 


Alkylarylphosphites 


55-65% 


Calcium 4-(l,l- 
dimethylethyl)benzoate 


<10% 


MarkCZllSS 
(Ca/Zn stabilizer) 


[Tris(nonylphonyl)phosphate] 
Trisfnonvlphenvl) phosphite 


30-40% 


Liquid 


Other components - not listed 




Mark BZ 592 
(Ba/Zn stabilizer) 


Solvent naphta, light aromatic 


<10% 


Liquid 


Barium compounds 


35-45% 


[Triisodecyl phosphate] 
Triisodecvl phosphite 


<25% 


Crompton 


Mark BZ 562 
(Ba/Zn stabilizer) 


Solvent naphta, light aromatic 


<10% 


Liquid 


Alkylarylphosphites 


20-30% 


Zinc bis(p-nonylphenolate) 


<3% 


Barium compounds 


35-45% 


Z 555 (Ba/Zn stabilizer) 


Tris(2- 

ethylhexylmercaptoacetate) 
phosphate 


5-15% 


T * "1 

Liquid 


[Diisodeoyl phenyl phosphate] 

Diisodecvl phenyl phosphite 


25-35% 


Solvent naphta, light aromatic 


5-15% 


Barium compounds 


20-30% 


iZ 563 (Ba/Zn stabilizer) 


[Diioodooyl phenyl phoopnatej 

Diisodecvl phenyl phosphite 


30-50% 


Liquid 


2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 


<5% 







Zinc bis(p-nonylphenolate) 


<5% 




Barium compounds 


20-30% 



